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Environmentally harmless lubricants form oils and drilling emulsions - based on vegetable, 
animal or synthetic ester(s) of poly :hydric alcohol(s) avoiding petroleum so are cheaper 



* Abstract : 

DE3419415 A Lubricants, form oils and drilling emulsions consist of esters of polyhydric alcohols with additions of easily degradable, harmless 
auxiliary substances. 

Pref. the basic ester may be of animal, vegetable, mineral or synthetic origin. It may be ground nut oil, hazel nut oil, linseed oil, cold liver oil, olive oil, 
castor oil, rape oil, soya oil, whale oil, etc.. 

USE/ADVANTAGE - The materials are environmentally harmless. When they are used in motorised saws, there is no contamination by escaped oil. 
Disposal of used drilling emulsions, e.g. in the machining industry, is cheap. The form oils, used in concrete construction, do not contaminate ground 
water. Dependence on imported oils can be reduced. Present world market prices of the esters favour their use over that of mineral oil. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Herstellung von Schmiermitteln, Schalolen und Bohremulsionen aus umweltfreundlichen Grundstoffen 

Herstellung von Schmiermitteln, Schalolen und Bohr- 
emulsionen aus umweltfreundlichen Grundstoffen. Zur 
Vermeidung der Kosten und Umweltschaden, die durch 
mineralolhaltige Schmiermittet, Schalole und Bohremulsio- 
nen hervorgerufen werden, werden Ole und Olemulsionen 
auf der Basis von pf lanzlichen, tierischen und synthetischen 
Estern hergestellt. m ; ++ ^i 
Als Hilfsstoffe wie Emulgatoren oder Eindickungsmittel 
werden ebenfalls vorzugsweise nichtumweltschadigende 
Substanzen eingesetzt. Die derartig aufgebauten Ole und 
Emulsionen sind schnell biologisch abbaubar, wodurch 
Umweltschaden vermieden und Kosten fur die Beseitigung 
der Ole verringert werden. 

Durch den Einsatz von Estern als Olgrundlage sinkt die Ab- 
-i hangigkeitvonMineralolimporten. 

Durch Benutzung entsprechender Rohstoffe ist eine gunsti- 
^ ge Preisgestaltung zu erwarten. 
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PA I E S T A M S P E 1) C H E 



SchniieriDittel, Schalole und Bohretnulsionen die aus 
riicht^^uinweltschadigenden Substanzen hergestellt werden, 
dadurch gekennzeichnet , dafl Ester mehrwertiger Alkohole 
mit Zusatzen leicht abbaubarer, unschadlicher Hilfsstoffe 
verwendet werdin. 
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BESCHHEI B U M G 



Titel: 

Herstellung von Schraierroitteln , SchalSlen und Bohremulsionen 
aus umweltf reundlichen Grundstof f en. 

Gattung: 

Die JErfindung stamnit aus den Gebiet der Cberoie I 
sie bezieht sicb auf Olroischungeb und Olemulsionen aus 
biologisch schnell abbaubaren naturlichen und balbsynthetischen 
Substanzen, die als umweltf reundlicbe Schmierraittel , Schalole 
und Bohremulsionen einsetzbar sind. 

Angaben zur Gattung: 

Die Erfindung soil die Urcweltscbaden die durch mineral- 
olhaltige Scbpierole, Schalole und 3ohremulsionen 
hervorgeruf en werden,mit den) iSinsatz von nicht- utnwelt- 
schadigenden bubs tanzen verhindern . 

Stand der Technik: 

Momentan sind die meisten techniscben SchF:ierstof f e aus 

mineralolhal tigen Mischungen hergestellt. So werden z.B. 

fiir die Schmierung und Kuhlung von Motorsagenke tten 

Mineralole , teilweise auch rait unterschiedlichen hoher- 

molekularen Zusatzen, verwendet . 

Schalole enthalten vorwiegend Mineralole. 

Das 01 fiir die spanabbebende Industrie setzt eicb aus 

Mineralol und Emulgator zusammen, das durcb Zusatz von 

Waseer die Bobreroulsion bildet. 



3419415 



Kriti k .de s _standes . d.er._Te.chii.ikj_ 

Die bislang in der Technik eingesetzten Ole beinbalten 
erhebliche Umweltgefahren. Die Mineralble verursachen 
hohe Kosten bei der Beseitigung der durch sie bedingten 
Schaden, bzw. erfordern erheblicbe Sicherheitsmaenahmen 
zur Vermeidung derartiger Schaden an der Urowelt . 
In der Forstwirtschaf t eingesetzte Motorsagen verlieren 
bei mehrstiindiger Sagearbeit einige hundert ml Ol , welches 
temperaturabhangig in untersc niedlicben Mengen z.B. in 
Waldboden, am versagten Holz und in der Luft (als Aero- 
sol) nachweisbar ist. 

Die Beseitigung der raineralblhaltigen Bohreroulsionen in 
der spanabhebenden Industrie kostet pro Tonne erheblich 
raehr als das fur die Herstellung der Emulsion eingesetzte 
01. 

Die in der Bauwirtschaf t eingesetzten Schalble geben zum 
grbfiten Teil nach ihrem Einsatz in das (irundwasser, mit 
den daraus folgenden bekannten Umwelt schaden . (Ein Liter 
01 verschmutzen eine Million Liter Wasser!) 

Auf gaben: 

Der Erf indung liegt die Auf gabe zugrunde, die Schaden und 
Kosten, die durch den Sinsatz mineralblhaltiger Schmier- 
mittel, Schalble und Bohreirulsionen entstehen, durch Ver- 
wendung von umweltf reundlichen , biologisch schnell abbau- 
f baren Substanzen zu verringern. 
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Losung: 

Die Aufgabe wird erf indungsmatfig dadurch gelost, daB 

als Olgrundlage pflanzliche, tierische und synthetische 

Ester tnehrwertiger Alkohole eingesetzt werden. 

Iin Sesonderen dienen als Olgrundlage : 

ErdnuBol, HaselnufJol , Lebertran, Leinbl, Olivfcfiol, 

Ricinusol, Rubbl, Sojaol, Walol und andere fette Cle . 

Ira Folgenden wird unter den Punkten 1 bis 3 bescbrieben 

wie sicb die Scbrolerinittel z.B. fur den Gebrauch in 

Kettenssgen (l)» die Bohremulsionen (2) und die Scbal- 
ble (3) zusamrcensetzen . 
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sj) ZusarcTrensetzung von Scj3TniengJJL*t e l n z.B. fur die Ver- 
wendung in JKe^tte nsng en ; 

lie ben einer der ooen aufgefuhrten Olgrundiagen werden 
zur Mod if ikation der Viskositat, Klebrigkeit und Haft- 
fahigkeit des Ols folgende Substanzen eingesetzt f die 
ebenfalls biologisch abbaubar sind: 

Produkte aus der bolzverarbeitenden Industrie (z.B. 
Zellulosederivate , Ligninsulf at ) , Hobermolekulare 
Suostanzen der zuckerverarbeitenden Industrie (z.3. 
;c Melasse) . 

Zur Vermeidung eines mikrobiellen Befalles des Ole? 
werden Konservierungsmitxel , ins Besondere atherieche 
Ole zugesetzt. 

Zur Verwendung bei Temperat uren unter -10°C kbnnen dens 
Gl niedermolekulare Alkohole (z.B. Glycerin) zugesetzt 
werden. 



Beispiel eines SchTDier- bzw. Kuhlrcittel s flir den 

Gebrauch in Kettensagent 
6. kg Ricinusol 
?: 2 kg Melasse 

2 kg Zelluloseester 

0,005 kg Tokopherol aus pflanzlicben Olen 
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2 j Zusammensetzunft der Boh r8mul sione.n_f ur di e_s_panab- 
he bende Industrie : 

Die Bohremulsion wird aus einero ira Folgenden naher zu 
charakterisierenden 01 durch Zugabe der 2 bis 30- 

i fachen Menge Wassers erbalten. 

Das 01 enthalt als Grundlage eines der oben auf gef iihrten 
Ole . Als Emulgatcrgn fur die Herstellung der 01 -in- 
Wasser Emulsion werden natiirliche und synthetische 
Substanzen vorzugsweise rait einero HLB- Wert von 8 bis 18 

'it eingeset zt : 

Lecithin, EiweiBs tof f e wie Gelatine, Milcheiweifi , Albumin, 
Eigelb, Phosphatide der Sojabcbne, Part ialf ett saureester 
von Zuckern, Natriuracholat , Natriumdodecylsulf at , 
Natriuradodecy lsulfcnat und andere. 

>rr Als Staoilisatoren fiir die Emulsionen werden vc-r allem 
Scbleirastof f e und Gelbildner, z.B. Alginate, Zellulose- 
ather und andere benutzt. Weiter werden zur Stabilisierung 
und leichteren Handhabung der Emulsionen nach Bedarf 
Schutzstof f e , Emulgationsf orderer , Solubilisatoren , 

20 Entschaumer , Antioxidantien , Konservierungsmittel u.a. 
zugesetzt . 

Be_i s pl^JLhaf t wi rd folgender Ansatz angegeben: 
9 kg Ricinusbl 



0,4 kg Sorbitgmmonolaurat (z.B. Span 
?r 0,4 kg Natriumricinolatschwef elsaureester 
0,005 kg Tokopherol aus pflnnzlichen Olen 
0,2 kg Sorbitantrioleat (z.B. Span 85^) 
Dieses 01 wird ira Verhnltnis It 20 etwa rait Wasser ver- 
setzt und verruhrt. 
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3) ZusaTTiTnensetzung J^£__y_ c h£-ol gJ 

Als Olgrundlage werden die cben genannten Ole einge- 
setzt. Bevorzugt werden Ole mit niedriger Jodzabl 
verarbeitet. Weitere Hilfsstoffe wie Ant ioxidantien 
r und antiiDikrooielle Substanzen werden fakultativ 
zugegeben . 

Seispiel eines Schalols: 
9 kg Olivenbl 
1 kg K^kost'ett 

Unter Eiihren werden die beiden Komponenten auf 40°C 
erwarmt. Beira A&kuhlen auf haumtemperatur bildet sich 
eine klare Lbsung. ; 
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Erzie lba re_ Vort ei l_e_:_ 

Die mit der Erfindung erzielbaren Yorteile bestehen ins- 
oesondere darin, dafl die in Schmierolen , Schalblen und 
Bohremulsionen verwendeten Ester schnell biologisch ab- 
baubar sind , wodurch 

1. beim Gebrauch von Motorsagen keine Uraweltschaden durch 
austretendes Ol rcebr auftreten \ 

2. die Beseitigung der vorzugsweise in der spanabbebenden 
Industrie zu verwendenden Bohremulsionen nur noch 
geringe Kosten verursachen , 

3. die vorzugsweise in der Bauindust rie zu verwendenden 
Schalole keine Umweltschaden roehr durch in das Grundwasser 
gelangendes 01 verursachen* 

Keben den gunstigen Urowelteigenschaf ten haben die Ole 
den Vorzug, dafi durch ihren Einsatz eine erhebliche Menge 
an Mineralol gespart werden kann, rait einer daraus resul- 
tierenden sinkenden Abhangigkeit von Mineralolimporten • 
Die roomentanen Weltraarktpreise von Estern mebrwert iger 
Alkohole erlauben eine gegeniiber den bisherigen mineral- 
blhaltigen Produkten giinstigere Preisgestaltung • 



